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In the prodn. of a de-NOx catalyst by applying a catalyst layer (e.g. of 
Ti02A/205/Fe203) on a metallic support sheet, drying and calcining, the novelty 
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Rechercheantrag gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt 
@ Verfahren zur Herstellung eines DeNOx-Katalysators 

Die z. B. aus TiOj/VjOs/FsiOa bestehende Katatysator- 
Substanz wird als Schicht auf ein metallisches Tragerblech 
aufgebracht, dort getrocknet und calciniert. Vor dem Auf- 
bringen der KatalysatorSubstanz enthalt diese als Binder 
Methyizellulose. Dies ist sine leicht und preisgunstig erhalt- 
llche Substanz, die zu einer gewissen porigen Struktur des 
fertigen Katalysators und damit zu einer gro&en Oberflache 
fuhrt 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines DeNOx-Katalysaiors, bei dem eine z.B. aus 
Ti02/V205/Fe203 bestehende ICatalysalor-Substanz als 5 
Schicht auf ein metallisches Trflgerblech aufgebracht, 
getrocknei und calciniert wird. 

Zur Entstickung von Kraftwerks-Rauchgasen nach 
dem SCR- Verfahren haben sich PlattenkataJysatoren 
bewihrt, bei denen eine katalytisch wirksame, z.B. aus 10 
TiCVV205/Fe203 bestehende Katalysator-Substanz als 
Schicht auf ein Edelstahlblech aufgewalzt wird. 

Es ist bereits ein Verfahren zur Herstellung von De- 
NOx-Katalysatoren bekannt. bei denen als katalytisch 
akiive Bestandteile Titanoxid (T1O2). Vanadiumoxid 15 
(V2O5) und Wolframoxid (WO2) verwendet werden 
(DE-PS 24 58 888). Als Binder wird hierbei gelegentlich 
Zellulose eingesettt Mit einigen der dort offenbarten 
Katalysatoren werden in Gegenwart von Ammoniak als 
Reduktionsmittel gute katalytische Aktivitaten bei der 20 
Reduzierung von Stickoxiden in Rauchgasen erzielL Bei 
der Herstellung wGnscht man sich einfach, dJi. leicht zu 
beschaffende Ausgangssubstanzen,die sich leicht verar* 
beiten lassen. 

Durch die DE-PS 26 58 569 ist ein Verfahren zur Her- 25 
stellung von geformten, dh. vollkeramischen, wabenfdr- 
migen Katalysatoren bekannt, welche als Hauptkompo- 
nente Titanoxid enthalten und bei denen von Metatitan- 
sauresol ausgegangen wird. Dieses Ausgangsmaterial 
wird mit mindestens einer Vanadinverbindung, Boraten 30 
und/oder mindestens Kohlenstoff, Silikaten und 
Phosphaten gegebenenfalls auch mit Keramikfasern 
vermischt und sodann calciniert Durch diese Zumi- 
schungen wird einerseits die Verbindung der einzelnen 
Katalysatorkomponenten untereinander und mit dem 3s 
Untergrund verbessert und andercrseits durch Aufoxi- 
dation der Kohlenstoffkomponenten eine mehr Oder 
weniger feinporige Struktur erreicht Dabei ist das Her- 
stellungsverfahren insbesondere bei der Anwendung fur 
dOnn zu beschichtende Plattenkatalysatoren problema- 40 
tisch. 

Aufgabe der Erfindung ist es, fur ein Verfahren der 
eingangs genannten Art einen einfachen und leicht er- 
haltlichen Binder anzugeben. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgem^Q dadurch gelost, 45 
daB vor dem Aufbringen als Binder wirkende Methyl- 
zellulose in der Katalysator-Substanz enthalten ist 

Vorliegend wird also als Binder Methytzellulose. die 
auch unter dem Handelsnamen Tylose" bekannt ist, 
verwendet Solche Methylzellulose ist Qbrigens der 50 
Hauptbestandteil von Qblichem Tapetenkleister. Vorlie- 
gend bringt die Anwendung dieses speziellen Binders 
den Vorteil mit sich, daB er gut wasserldslich und billig 
ist Daruber hinaus verbrennt er im weiteren Verlauf 
des Herstellungsprozesses rflckstandsfrei zu Kohlendi- 55 
oxid (CO2) und Wasser (H2O), also zu unproblemati- 
schen Restproduktea Dabei hinterlaQt er auf und in der 
Oberflache Hohlr&ume. dJt der Katalysator erhalt eine 
porige Struktur, was wegen der OberflachenvergrfiBe- 
rung sehr wQnschenswert ist 60 

Weiter kann vorgesehen sein, die Beschichtung mit 
dem DeNOx-Material durch Spritzauftrag vorzuneh- 
men. Die so hergestellte Schicht ist nach dem Trocknen 
plastisch verformbar, so daB das Trdgerblech samt Be- 
schichtung zwecks Schaffung von Abstandshaltern ver- 65 
formt werden kann. Besonders bevorzugter Auftrags- 
prozeB ist aber das Aufwalzen. 

Man kann im Spritzauftrag Methylzellulose und Glas- 


155 Al 

2 

fasem kombinieren. Nach dem Einbrand, bei dem der 
Binder beseitigt wird, halt das Material dann uber eine 
Glasfaserarmierung und uber eigene, beim Brennpro- 
zeB ausgebildete Sinterhalse zusammea 

Nach einer weiteren Ausbildung wird vorgeschlagen, 
die nach dem Einbrand vorliegende mechanische Fe- 
stigkeit dadurch weiter zu erhohen, daB als Binder zu- 
satzlich zur Methylzellulose kolloidales Si02 und/oder 
kolloidales Ti02 zugegeben wird. Kolloidales und 
NHs-sUbilisiertes Si02 ist z.B. unter dem Handelsna- 
men Ludox AS von DuPont erhaltlich. Kolloidales T1O2 
wird Z.B. durch intcnsives Mischen von T1O2-P25 (Pro- 
dukt der Fa. Degussa) im Intensiv-Mischer, zJB. im Ul- 
tra-Turrax-Mischer oder in einer RQhrwerksmQhle, her- 
gestellt und durch Eindicken infolge Zumischung des 
katalytisch wlrksamen Materials (z.B. V2O5) letztendlich 
stabilisiert Andere Herstellungsverfahren, die ahnlich 
wie die Hersiellverfahren fOr Si02 arbeiten, sind mog- 
lich. Dieses Verfahren mit Si02 und/oder T1O2 hat den 
Vorteil, daB beim Einbrand zus^tzliche Bindekrafte er- 
zeugt werden, welche die Haftfestigkeit des DeNOx- 
Materials auf dem Tragerblech verbessem. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines DeNOx-Kataly- 
sators, bei dem eine z.B. aus Ti02/V205/Fe203 be- 
stehende Katalysator-Substanz als Schicht auf ein 
metallisches Tragerblech aufgebracht, getrocknet 
und calciniert wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
vor dem Aufbringen in der Katalysator-Substanz 
als Binder wirkende Methylzellulose enthalten ist 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die die Methylzellulose enthaltende 
Substanz durch Spritzauftrag auf das metallische 
Tragerblech aufgebracht wird. 
1 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Substanz vor dem Auf- 
bringen zusaulich Glasfasem enthalten sind. 
4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafl in der Substanz vor 
dem Aufbringen zusatzlich kolloidales SiCh und/ 
Oder T1O2 enthalten sind/ist 


